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@ Neues Katalysatorsystem und dessen Verwendung 

@ Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Katalysator- 
system, enthaltend mindestens ein Metallocen, minde- 
stens ein Cokatalysator, mindestens ein Tragermaterial 
und gegebenenfalls weitere Organometallverbindungen. 
Das Katalysatorsystem kann vorteilhaft zur Polymerisati- 
on von Olefinen eingesetzt werden, wobei auf die Ver- 
wendung von Aluminoxanen wie Methylaluminoxan 
(MAO), das ublicherweise in hohem UberschuS einge- 
setzt werden muB, a Is Cokatalysator verzichtet wereden 
kann und dennoch eine hohe Katalysatoraktivitat und 
gute Polymermorphologie erzielt wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Katalysatorsystem enthaltend mindestens ein Metallocen, mindestens ein 
Cokatalysator, mindestens ein Tragermaterial und gegebenenfalls weitere Organometallverbindungen. 
5 Das Katalysatorsystem kann vorteilhaft zur Polymerisation von Olefinen eingesetzt werden, wobei auf die \ferwen- 
dung von Aluminoxanen wie Methylaluminoxan (MAO), das ublicherweise in hohem UberschuB eingesetzt werden 
muB, als Cokatalysator verzichtet werden kann und dennoch eine hohe Katalysatoraktivitat und gute Polymermorpholo- 
gie erzielt wird. Daruber hinaus wird die Verwendung von Einsatzstofifen vermieden, die potentiell toxisch sein konnten. 

Eine industrielle Nutzung von Metallocen- Katalysatoren fordert eine Heterogenisierung des Katalysatorsystems, urn 
10 eine entsprechende Morphologie des resultierenden Polymers zu gewahrleisten. Dabei erweist es sich als vorteilhaft, 
Komponenten des Katalysatorsystems kovalent an den Trager zu binden, um so das "Ausbluten" der Wirkkomponente 
vom Trager und damit die Verschlechterung der Polymermorphologie zu vermeiden. 

Eine Reihe von Patenten (siehe z. B. WO-96/23005, DE-A 198 04 970, DE-A 197 44 102, DE-A 197 57 540) be- 
schreibt Katalysatorsysteme in welchen der Cokatalysator, eine Elementorganische Verbindung, unter Ausbildung eines 
15 Ammoniumsalzes kovalent an das Tragermaterial gebunden wird. Nachteil dieser Systeme: sie arbeiten bevorzugt mit 
tertiaren Anilinen als organischen Basen, Verbindungen die aufgrund ihres mbglicherweise toxischen bzw. gentoxischen 
Potentials besondere SchutzmaBnahmen in der Katalysatorherstellung erfordem. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, ein Katalysatorsystem basierend auf der kovalenten Trage- 
rung eines Cokatalysators zur Verfiigung zu stellen, welches die Nachteile des Stands der Technik vermeidet. Basierend 
20 auf einer speziellen Klasse von toxikologisch unbedenklichen Lewis-Basen lieB sich ein Katalysatorsystem entwickeln, 
das in unerwarteter Weise hohe Polymerisationsaktivitaten und eine gute Polymermorphologie ermoglicht. 

Das erfindungsgemaBe Katalysatorsystem enthalt 

a) mindestens ein Metallocen, 
25 b) mindestens eine Lewis-Base der Formel I, 

M l R l R2R 3 (I) 

worin 

30 M 1 fur ein Element der V. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente stent, 

R 1 , R 2 und R 3 gleich oder verschieden sind und fur ein Wasserstoffatom, eine Cl-C20-Alkyl-, Cl-C20-Halogenal- 
kyl-, C6-C40-Aryl-, C6-C40-Halogenaryl-, C7-C40-Alkylaryl- oder C7-C40-Arylalkyl-Gruppe stehen, wobei ge- 
gebenenfalls zwei Reste oder alle drei Reste Rl, R2 und R3 iiber C2-C20-Kohlenstoffeinheiten miteinander verbun- 
den sein konnen, wobei mindestens ein Rest Rl, R2 oder R3 kein Wasserstoffatom oder keine lineare Alkylkette 

35 darstellt und wobei die Verbindungen Methylamin, Anilin, Dimethylamin, Diethylamin, N-Methylanilin, Dipheny- 

lamin, Trimethylamin, Triethylamin, Tripropyiamin, Tributylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Diethylanilin, N,N- 
2,4,6-Pentamethylanilin, Diisopropylamin, Dicyclohexylamin, Methyldiphenylamin, Pyridin, p-Bromo-N,N-dime- 
thylanilin, p-Nitro-N,N-Dimethylanilin, Triethylphosphin, Triphenylphosphin, Tri(p-tolyl)phosphin, Diphenylp- 
hosphin, Tri(methylphenyl)phosphin, Tri(dimethylphenyl)phosphin, Trimethylphosphite, l,9-N,N,N,N-tetrame- 

40 thyl- 1 ,8-naphthalenediamine, Chinolin, Decyldi(methyi)amin, Dodecyldi(methy l)amin, Tetradecyldi(methyl)amin, 

Hexadecyldi(memyl)amin, Octadecyldi(methyl)amin, Eicosyldi(methyl)amin, Methyldi(decyl)amin, Methyldi(do- 
decyl)amin, Methyldi(tetradecyl)amin, Ethyldi(hexadecyl)amin, Methyldi(octadecyl)amin, Methyldi(eicosyl)amin, 
Decyldi(n-butyl)amin, Methyldi(decyl)amin, Dodecyldi(decyl)amin, Octadecyldi(decyl)amin, N,N-Didodecylani- 
lin, N-methyl-N-dodecylanilin, N,N-di(octadecyl)(2,4,6-trimethylaniliniumamin, Cyclohexyldi(dodecyl)amin, 

45 Memyldi(dodecyl)amin, Di(i-propyl)arnin, Dicyclohexylamin ausgenommen sind, 

c) mindestens einen Trager, 

d) mindestens eine Elementorganische Verbindung, die aus Einheiten der Formel II 
R/M 2 (-0-M 2 R b 5 ) c (II) 

50 

worin R 4 und R 5 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenalom, eine CrC^-kohlenstoff- 
haltige Gruppe, insbesondere C1-C20- Alkyl, Ci-C 2 o-Halogenalkyl, CrCio-Alkoxy, C6-C 2 o-Aryl, C6-C 2 o-Halogena- 
ryl, Q-C^-Aryloxy, C7-C40-Arylalkyl, C7-C40-Halogenarylalkyl, C7-C4o-Alkylaryi, Cv-C^-Halogenalkylaryl sind 
oder R 4 kann eine -OSiR3~Gruppe sein, worin R gleich oder verschieden sind und die gleiche Bedeutung wie R 5 ha- 
55 ben, 

M 2 gleich oder verschieden ist und fur ein Element der IH. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente steht 
und 

a, b und c jeweils fur eine ganze Zahl 0, 1, 2 oder 3 steht und a + b + c ungleich 0 ist, aufgebaut ist und die kovalent 
an den Trager gebunden ist, 
60 sowie gegebenenfalls 

e) eine Organometallverbindung der Formel EI 

[M 3 R 6 d] e (IH) 
65 worin 

M 3 ein Element der L, n. und HE. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente ist, 

R 6 gleich oder verschieden ist und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine Ci-C 4 o-kohlenstoffhaltige Gruppe, 
insbesondere C r C2o-Alkyl-, Cg-C^Aryl-, C-rC^-Aryl-alkyl oder C7-C40- Alkyl- ary 1-Gruppe bedeutet, 
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d eine ganze Zahl von 1 bis 3 und 
e ist eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist, 

Bevorzugt sind Lewis-Basen der Formel (I), worin R l , R 2 und R 3 gleich oder verschieden sind und fur ein Wasserstof- 
fatom, eine C r C 2 o-Alkyl-, d-C^-Halogenalkyi-, Q-Qo-Aryl-, Ce-C^-Halogenaryl-, CrC^-Alkylaryl- oder C7-C40- 5 
Arylalkyl-Gruppe stehen, wobei gegebenenfalls zwei Reste oder alle drei Reste R l , R 2 und R 3 uber C2-C20-Kohlenstof- 
feinheilen miteinander verbunden sein konnen und wobei mindestens ein Rest R l , R 2 oder R 3 fur einen Rest mit 2 bis 20 
Kohlenstoffatomen der aromatische Gruppen, die gegebenenfalls substituiert sein konnen, und/oder Heteroatome ausge- 
wahlt aus der Gruppe P, O, S, N enthalten kann, stent, bevorzugt steht mindestens ein Rest R l , R 2 oder R 3 fur eine Alkyi- 
Aryl-Gruppe, insbesondere fur eine benzylische Gruppe. 10 

Beispiele fur Lewis-Basen der Formel (I) sind 
N> T -Dimethylcyclohexylamin, NJ^-Diethylcyclohexyiamin, N^f-Dimethylisopropylamin, N^-Diethylbenzylamin, 
N^-I^emyl-p-toluidinamin, N^-Diethyl-p-toluidinamin NJS T -Dimethylbenzylamin, NJ^-Diethylisopropylamin, 
N,N-Diisopropylmethylamin, N^J-Diisopropylethylamin, N^J-Dimethylcyclopentylamin, N,N-Dimethylcyclohepten- 
ylamin, N,N-DimemylcyclcKx;tanylamin, N,N-Dimethylnonanoylamin, N^J-Diethylcyclopentylamin, N,N-Diethylcy- 15 
cloheptenylamin, N^J-Diethylcyclooctanylamin, N^-Diethylnonanoyiamin N-Benzyldimethylamin, N-Benzyidiethy- 
lamin, N-Benzylbutylamin, N-Benzyl tert.-butylamin, N'-Benzyl-N^-dimethylethylendiamin, N-Benzylethylendiamin, 
N-Benzylisopropyiamin, N-Benzylmethylamin, N-Benzylethylamin, N-Benzyl- 1-phenylethylamin, N-Benzyl- 2-pheny- 
lethylamin, oder N-Benzylpiperazin 

N^-Dimethylisopropylamin, NJS T -Dimethyl-2-butylamin, N,N-Dimethyl-isobutylamin, NJ^-Dimethyl-2-pentylamin, 20 
N,N-Dimethyl-3-pentylamin, N,N-Dimethyl-2-methylbutylamin, N,N-Dimethyl-3-methylbutylamin, N,N-Dimethylcy- 
clopentylamin, N^-Dimethyl-2-hexylamin, N,N-Dimethyl-3- hexylamin, N^T-Dimethyi-2-methylpentylamin, N,N-Di- 
methyl-3-methylpentylamin, N,N-Dimethyl-4-methylpentylamin, N^-Dimethyl-2-ethylbutylamin, N,N-Dimethylcy- 
ciohexylamin, N,N-Dimemyl-2-heptyiamin, N,N-Dimemyl-3-heptylamin, N,N-Dimethyl-4-heptylamin, N,N-Dimethyl- 
2-methylhexylamin, N,N-Dimethyl-3-memymexylainin, N,N-Dimethyl-4-methylhexylamin, N^-Dimethyl-5-methyl- 25 
hexylamin, N^-Dimemyl-2-ethylpentylamin, N,N-Dimemyl-3-ethylpentylamin, N,N-Dimemyl-2-propylbutylaniin, 
NJ^-Dimethyl-cycloheptylamin, N,N-Dimethyl-methylcyclohexylamin, N,N-Dimethyl-benzylamin, N,N-Dimethyl-2- 
octylamin, N,N-Dimethyl-3-octylamin 

N,N-Dimethyl-4-octylamin, N,N-Dimethyl-2-methylheptylamin, NJ^-Dimethyl-3-methylheptylamin, N,N-Dimethyl-4- 
methylheptylamin, N^-Dimethyl-5-methylheptylamin, N,N-Dimethyl-6-memymeptylamin, N,N-Dimethyl-2-ethyl- 30 
hexylamin, N,N-Dimethyl-3-emylhexylamin, N,N-Dimethyl-4-emylhexylamin, N,N-Dimethyl-2-propylpentylamin, 
N,N-Dimethyl-cyclooctylamin, N,N-Dmiemyl-aimethylcyclohexylainin, N^-Diethylisopropylamin, N,N-Diethyl-2- 
buiylamin, NJ^-Diethylisobutylamin, N,N-Diethyl-2-pentylamin, NJ^-Diethyl-3-pentylamin, N,N-Diethyl-2-methylbu- 
tylarnin, N,N-Diethyl-3-methylbutylamin, N,N-Diemylcyclopentylamin, N,N-Diethyl-2-hexylamin, N,N-Diethyl-3- 
hexylamin, N,N-Diemyl-2-methylpentylamin, NJ>I-Diethyl-3-methylpentylamin, N,N-Diethyl-4-methylpentylamin, 35 
N,N-Diethyl-2-ethylbutylamin, N,N-Diethylcyclohexylamin, N,N-Diethyl-2-heptylamin, N,N-Diethyl-3-heptylamin, 
N,N-Diethyl-4-heptyIamin, NJN-Diemyl-2-methylhexylamin, N,N-Diethyl-3-methylhexylamin, N,N-Diethyl-4-methyl- 
hexylamin, N,N-Diethyl-5-methylhexyiamin, N,N-Diemyl-2-ethylpentylamin, N,N-Diethyl-3-ethylpentylamin, N,N- 
Diethyl-2-propylbutylamin, N^-Diethyl-cycioheptylamin, N^-Diethyl-methylcyclohexylamin, N,N-Diethylbenzyla- 
min, NJ^-Diethyi-2-octylamin, N,N-Diethyl-3-octylamin, N,N-Diethyl-4-octylamin, N,N-Diethyl-2-methylheptylamin, 40 
NJ^-Diethyl-3-methylheptylamin, N,N-Die±yl-4-methylheptylamin, NJSJ-Diethyl-5-methylheptylamin, N,N-Diethyl- 
6-methylheptylamin, N,N-Diethyl-2-ethylhexylamin, N,N-Diethyl-3-emylhexylamin, N^-Diethyl-4-ethylhexylamin, 
N,N-Diethyl-2-propylpentylamin, NJ^-Diethyl-cyclooctylamin, N,N-Diethyl-dimethylcyclohexylamin, N-Methyl-N- 
Ethyl-isopropylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-butylamin, N-Methyl-N-Ethyl-isobutylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-pentyla- 
min, N-Methyl-N-Ethyl-3-pentylamin, N-Methyl-N-E±yl-2-methylbutylamin, N-Methyl-N-Ethyl-3-methylbutylamin, 45 
N-Memyl-N-Ethyl-cyclopentylamin. N-Methyl-N-Ethyl-2-hexylamin, N-Methyl-N-Emyl-3-hexylamin, N-Methyl-N- 
Ethyl-2-methylpentylamin, N-Methyl-N-Ethyl-3-methylpentylamin, N-Methyl-N-Ethyl-4-methylpentylamin, N-Me- 
thyl-N-Ethyl-2-ethylbutylamin, N-Metnyl-N-Ethyl-cyclohexylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-heptylamin, N-Methyi-N- 
Ethyl-3-heptylamin 

N-Methyl-N-Ethyl-4-heptylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-methylhexylamin N-Methyl-N-Emyl-3-memymexylamin, N- 50 
Methyi-N-Ethyl-4-methylhexylamin, N-Methyl-N-Ethyl-5-methylhexylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-ethylpentylamin, N- 
Methyl-N-Ethyl-3-ethylpentylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-propylbutylamin, N-Methyl-N-Ethyl-cycloheptylamin, N- 
Methyl-N-Ethyl-methylcyclohexylamin, N-Methyl-N-Ethylbenzylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-octylamin, N-Methyl-N- 
Ethyl- 3-octyiamin, N-Methyl-N-Ethyl-4-octylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-methylheptylamin, N-Methyl-N-Ethyl- 3-me- 
thylheptylamin, N-Methyl-N-Ethyl-4-methylheptylamin, N-Memyl-N-Emyl-5-memymeptylamin, N-Methyl-N-Ethyl- 55 
6-methylheptylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-ethylhexylamin, N-Methyl-N-Ethyl- 3-ethylhexylamin, N-Methyl-N-Ethyl- 
4-ethylhexylamin, N-Methyl-N-Ethyl-2-propylpentylamin, N-Methyl-N-Ethyl-cyclooctylamin, N-Methyl-N-Ethyl-di- 
methylcyclohexylamin, N-Methyl-diisopropylamin, N-Methyl-bis(2-butyl)amin, N-Methyl-bis(isobutyl)amin, N-Me- 
thyl-bis(2-pentyl)amin, N-Methylbis(3-pentyl)amin, N-Methyl-bis(2-methylbutyl)amin, N-Methylbis(3-methylbu- 
tyl)amin, N-Methyl-dicyclopentylamin, N-Methylbis(2-hexyl)amin, N-Methyi-bis(3-hexyl)amin, N-Methyl-bis(2-me- 60 
mylpentyl)arnin, N-Methyl-bis(3-methylpentyl)amin, N-Methylbis(4-methylpentyl)amin, N-Methyl-bis(2-ethyibu- 
tyl)amin, N-Methyl-dicyclohexylamin, N-Methyl-bis(2-heptyl)amin, N-Methyl-bis(3-heptyl)amin, N-Methyl-bis(4- 
heptyl)amin, N-Methyl-bis(2-methylhexyl)amin, N-Methyl-bis(3-methylhexyl)amin, N-Methyl-bis(4-methylhex- 
yl)amin, N-Memyl-bis(5-methylhexyl)amin, N-Methyl-bis(2-ethylpentyl)amin, N-Methyl-bis(3-ethylpentyl)amin, N- 
Methyl-bis(2-propylbutyl)amin, N-Methyl-bis(cycloheptyl)amin, N-Methyl-bis(methylcyclohexyl)amin 65 
N-Methyl-dibenzylamin, N-Methyl-bis(2-octyl)amin, N-Methyl-bis(3-octyl)amin 

N-Methyl-bis(4-octyi)amin, N-Methyl-bis(2-methylheptyl)amin, N-Methyl-bis(3-methylheptyl)amin, N-Methyl-bis(4- 
methylheptyl)arnin, N-Methyl-bis(5-methylheptyl)amin, N-Methyl-bis(6-methylheptyl)amin, N-Methyl-bis(2-ethylhex- 
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yi)amin, N-Methyl-bis(3-ethylhexyl)amin, N-Meihyl-bis(4-ethylhexyl)amin, N-Memyl-bis(2-propylpentyl)amin, N- 
Methyl-bis(cyclooctyl)amin, N-Meihyl-bis(dimeihylcyclohexyl)amin, N-Emyl-diisopropylamin, N-Ethyl-bis(2-bu- 
tyl)amin, N-Emyl-bis(isobutyl)amin, N-Ethyl-bis(2-pentyl)amin, N-Emyl-bis(3-pentyl)amin, N-Ethyl-bis(2-methylbu- 
tyl)amin, N-Ethyl-bis(3-meihylbutyl)amin, N-Ethyl-dicyclopentyiamin, N-Emyl-bis(2-hexyl)amin, N-Ethyl-bis(3-hex- 
5 yl)amin, N-Ethyl-bis(2-meihylpentyl)amin, N-Eihyl-bis(3-meihylpentyl)amin, N-Eihyl-bis(4-methylpentyl)amin, N- 
Ethyl-bis(2-ethylbuiyl)amin, N-Ethyl-dicyclohexylamin, N-Ethyl-bis(2-hepryl)arnin, N-Ethyl-bis(3-heptyi)amin, N- 
Ethyl-bis(4-heptyl)amin, N-Ethyl-bis(2-methylhexyl)amin, N-Elhyl-bis(3-methylhexyl)amin, N-Ethyl-bis(4-methyl- 
bexyl)amin, N-Ethyl-bis(5-meihylhexyl)amin, N-Ethyl-bis(2-etbylpentyl)amin, N-Ethyl-bis(3-ethylpentyl)amin, N- 
Elhyl-bis(2-propylbutyl)amin, N-Eihyl-bis(cycloheptyl)amin, N-Elhyl-bis(methylcyclohexyl)amin, N-Ethyl-di(ben- 

10 zyl)amin, N-Ethyl-bis(2-octyl)amin, N-Ethyl-bis(3-octyl)amin, N-Ethyl-bis(4-octyl)amin, N-Ethyl-bis(2-methylhep- 
tyl)amin, N-Ethyl-bis(3-methylheptyl)amin, N-Elhyl-bis(4-meihylheptyl)amin, N-Eihyl-bis(5-meihylheptyl)amin, N- 
Ethyl-bis(6-methylheptyl)amin, N-Ethyl-bis(2-ethylhexyl)amin, N-Ethyl-bis(3-ethylhexyl)amin, N-Ethyl-bis(4-ethyl- 
hexyl)amin, N-Ethyl-bis(2-propylpentyl)amin, N-Ethyl-bis(cyclooctyl)amin, N-Ethyl-bis(dimethylcyclohexyi)amin. 
Besonders bevorzugte Basen sind zum Beispiel Benzylamin, N-Benzyldimethylamin, N-Benzyldiethylamin, N-Ben- 

15 zylbutylamin, N-Benzyl tert.-butylamin, N'-Benzyl-N^-dimethyleihylendiamin, N-Benzylethylendiamin, N-Benzyliso 
propylamin, N-Benzylmethylamin, N-Benzylethylamin, N-Benzyl-l-phenylethylamin, N-Benzyl- 2-phenylethylamin, 
oder N-Benzylpiperazin. 

Der Trager ist ein poroser anorganischer oder organischer Feststofif. Bevorzugt enthalt der Trager mindestens ein an- 
organisches Oxid, wie Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Alumosilicate, Zeolithe, MgO, Z1O2, T1O2, B2O3, CaO, ZnO, 

20 Th0 2 , Na 2 CO ? , K 2 CC>3, CaCOa, MgCl 2 , Na 2 S0 4 , A1 2 (S0 4 ) 3 , BaS0 4 , KNO3, Mg(N0 3 ) 2 , A1(NQ3) 3 , Na 2 0, K 2 0, Li 2 0, 
oder Mischoxide, insbesondere Siliziumoxid und/oder Aluminiumoxid und/oder Mg/Al-Mischoxid. Der Trager kann 
auch mindestens ein Polymer enthalten, z. B. ein Homo- oder Copolymer, ein vernetztes Polymer oder Polymerblends. 
Beispiele fiir Polymere sind Polyethylen, Polypropylen, Polybuten, Polystyrol, mit Divinylbenzol vernetztes Polystyrol, 
Polyvinylchlorid, Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer, Polyamid, Polymethacrylat, Polycarbonat, Polyester, Polyacetal 

25 oder Polyvinylalkohol. 

Der Trager weist eine spezifische Oberflache im Bereich von 10 bis 1000 m 2 /g, bevorzugt von 150 bis 500 m 2 /g auf. 
Die mittlere Partikelgrofie des Tragers betragt 1 bis 500 um, bevorzugt 5 bis 350 urn, besonders bevorzugt 10 bis 200 um. 

Bevorzugt ist der Trager poros mit einem Porenvolumen des Tragers von 0,5 bis 4,0 ml/g, bevorzugt 1,0 bis 3,5 ml/g. 
Ein poroser Trager weist einen gewissen Anteil an Hohlraumen (Porenvolumen) auf. Die Form der Poren ist meist unre- 
30 gelmaBig, haufig spharisch ausgebildet. Die Poren konnen durch kleine Porenofihungen miteinander verbunden sein. 
Der Porendurchmesser betragt vorzugsweise etwa 2 bis 50 nm. Die Partikelform des porosen Tragers ist abhangig von 
der Nachbehandlung und kann irregular oder spharisch sein. Die TeilchengroBe des Tragers kann z. B. durch kryogene 
Manning und/oder Siebung beliebig eingestellt werden. 

Das erfindungsgemaBe Katalysatorsystem enthalt als cokatalytisch wirkende chemische Verbindung eine Elementor- 
35 ganische Verbindung, die Einheiten der Formel (II) enthalt. Bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel (II), bei de- 
nen M 2 fur Bor oder Aluminium steht. 

Die Einheiten der Formel (II) enthaltende Verbindung kann als Monomer oder als lineares, cyclisches oder kafigarti- 
ges Oligomer vorliegen. Es konnen auch zwei oder mehr chemische Verbindungen, welche Einheiten der Formel (II) ent- 
halten durch Lewis-Saure-Base Wechselwirkungen oder Kondensationsreaktionen untereinander Dimere, Trimere oder 
40 hohere Assoziate bilden. 

Bevorzugte cokatalytisch wirkende Elementorganische Verbindungen gemaB d) entsprechen den Formeln (TV) und 
(V), 




(IV) 



(V) 

worin R 4 und R 5 die gleiche Bedeutung wie unter Formel (II) haben. 
60 Als bevorzugte cokatalytisch wirkende Elementorganische Verbindungen sind dariiber hinaus allgemein Verbindun- 
gen anzusehen, die durch die Umsetzung mindestens einer Verbindung der Formel (VI) und/oder (VII) und/oder (VIII) 
mit mindestens einer Verbindung der Formel (IX) entstehen. 



65 



R f 4 BfXR 7 ) g (VI) 
R 2 4 B-X-BR 2 4 (VII) 
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(Vlll) 



R 4 



B. 



I I 



B. 



.B. 



'R 4 



R 5 



R 5 ' 



R 5 



(IX) 



wonn R 7 ein Wasserstoffatom oder eine borfreie Ci-C^-kohlenstoffhaltige Gruppe wie Ci-C2<rAlkyl, Q-C^'Aryl, C7- 
C 4 o- Arylalky, CrQo-Alkyiaryl sein kann und worin worin R 4 und R 5 die gleiche Bedeutung wie unter Forrael (II) ha- 
ben. 

X ist gleich ein Element der VI. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente oder eine NR-Gruppe, worin R ein 
Wasserstoffatom oder eine Ci-C2o-Kohlenwassemoffrest wie C r C2(rAlkyl oder Ci-C2o-Aryl ist, 
f eine ganze Zahl von 0 bis 3 ist 

g eine ganze Zahl von 0 bis 3 ist, wobei z + y ungleich 0 sind, 
h eine ganze Zahl von 1 bis 10 ist. 

Beispiele fur die cokatalydsch wirkenden Verbindungen der Forrneln (IV) und (V) sind 




HgC-AI-O-B-O-AI-CHg 
CH 3 CH 3 




r T ^ 

AI-O-B-O-AI 
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F 



F 
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20 Bei den Organometallverbindungen der Formel (IE) handelt es sich vorzugsweise um neutrale Lewissauren worin M 4 
fiir Lithium, Magnesium und/oder Aluminium, insbesondere Aluminium, stent Beispiele fiir die bevorzugten Organo- 
metall-Verbindungen der Formel (III) sind Trimethylaluminium, Triethylaluminium, Tri-isopropylaluminium, Trihex- 
ylaluminium, Trioctylaluminium, Tri-n-butylaluminium, Triisobutylaluminium, Tri-n-propylaluminium, Triisoprenalu- 
minium, Dimemylaluminiummonochlorid, Diethyl-aluminiummonochlorid, Diisobutylaluminiummonochlorid, Methy- 

25 laluminiumsesqui-chlorid, Ethylaluminiumsesquichlorid, Dimemylalurniniumhydrid, Diemylalurninium-hydrid, Diiso- 
propylaluminiumhydrid, Dimemylaluniimum(trimethylsiloxid), Dimethylaluminium(triethylsiloxid), Phenylalan, Pen- 
tafluorphenyialan und o-Tolylalan. 

Die im erfindungsgemaBen Katalysatorsystem enthaltenen Metallocenverbindungen konnen z. B. verbriickte oder un- 
verbriickte Biscyclopentadienylkomplexe sein, wie sie beispielsweise in EP-A-0, 129,368, EP-A-0,56 1,479, EP-A- 

30 0,545,304 und EP-A-0,576,970 beschrieben sind, Monocyclopentadienylkomplexe, wie verbriickte Amidocyclopenta- 
dienylkomplexe die beispielsweise in EP-A-0,416,815 beschrieben sind, mehrkemige Cyclopentadienylkomplexe wie 
beispielsweise in EP-A-0,6 32,063 beschrieben, p-Ligand substituierte Tetrahydropentalene wie beispielsweise in EP-A- 
0,659,758 beschrieben oderrc-Ligand substituierte Tetrahydroindene wie beispielsweise in EP-A-0,66 1,300 beschrieben. 
AuBerdem konnen Organometallverbindungen eingesetzt werden in denen der komplexierende Ligand kein Cyclo- 

35 pentadienyl-Liganden enthalt. Beispiele hierfur sind Diamin-Komplexe der IE. und IV. Nebengruppe des Periodensy- 
stems der Elemente, wie sie z. B. bei D. H. McConville, et al. Macromolecules, 1996, 29, 5241 und D. H. McConville, et 
al. J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 10008 beschrieben werden. AuBerdem konnen Diimin-Komplexe der VEI. Neben- 
gruppe des Periodensystems der Elemente (z. B. Ni 2+ oder Pd 2+ Komplexe), wie sie bei Brookhart et al, J. Am. Chem. 
Soc. 1995, 117, 6424 und, Brookhart et al. J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 267 beschrieben werden, eingesetzt werden. 

40 Ferner lassen sich 2,6-bis(imino)pyridyl-Komplexe der VIII. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente (z.B. 
Co 2+ oder Fe 2+ Komplexe), wie sie bei Brookhart et al. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4049 und Gibson et al. Chem. 
Commun. 1998, 849 beschrieben werden, einsetzen. Weiterhin konnen Metallocenverbindungen eingesetzt werden, de- 
ren komplexierender ligand Heterocyclen enthalt. Beispiele hierfur sind in WO 98/22486 beschrieben. 
Bevorzugte Metallocenverbindungen sind un verbriickte oder verbriickte Verbindungen der Formel (X), 




M 4 ein Metall der HI., IV, V. oder VI. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente ist, insbesondere Ti, Zr oder Hf, 
R 8 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder SiRs sind, worin R gleich oder verschieden ein Wasser- 
65 stoffatom oder eine C1-C40- kohlenstoffhaltige Gruppe wie Ci-C2o-Alkyl, Ci-Cio-Fluoralkyl, Ci-Cio-Alkoxy, C6-C20- 
Aryl, C6-Cio-Fluoraryl, C6-Cio*Aryloxy, C2~Cio-Alkenyl, C7-C4o-Arylalkyl, CrC^-Alkylaryl oder Cg-C^-Arylalkenyl 
sind, oder R 7 sind eine C1-C30- kohlenstofmalrige Gruppe wie Q-C^-Alkyl, z. B. Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl 
oder Octyl, C2-C25-Alkenyl, Ca-Qs-Alkylalkenyl, C6-C24-Aryl, C4-C24-Heteroaryl wie Pyridyl, Fury I oder Chinolyl, C7- 
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C 3 o-Arylalkyl, Cs-C M -Heteioarylalkyl, Cv-C^-Alkylaryl, C 5 -Cso-Alkylheteroaryi, fluorhaltiges C1-C25- Alkyl, fluorhal- 



peniadienylringes ein kohlenstoffhaltiges oder ein kohlenstoff- und heteroatomhaltiges C4-C24- Ringsystem bilden, wel- 
ches seinerseits substituiert sein kann, 

R 9 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder SiRz sind, worin R gieich oder verschieden ein Wasser- 
stofFatom oder eine C1-C40- kohlenstoffhaltige Gruppe wie CpC^-Alkyl, Ci-Cio-Fluoralkyl, Q-Cio-Alkoxy, C6-C14- 
Aryl, Ce-Cio-Huoraryl, Q-Cio-Aryloxy, C 2 -Cio-Alkenyl, C-rQo-Arylalkyi, CrC^o-Alkylaryl oder Cg-Gw-Arylalkenyl 
sind, oderR 9 sind eine C1-C30- kohlenstoffhaltige Gruppe wie Ci-C2r Alkyl, z. B. Methyl, Ethyl, tert-Butyl, Cyclohexyl 
oder Octyl, CrCirAlkenyl, C3-Ci5-Alkylalkenyl, C6-C24-Aryl, Cs-Cw-Heteroaryl, z. B. Pyridyl, Fury! oder Chinolyl, 
C7-C30- Arylalkyl, CrC 3( rAlkylaryl, fluorhaltiges Ci-C25-Alkyl, fluorhaltiges Q-C^-Aryl, fluorhaltiges C7-C30- Arylal- 
kyl, fluorhaltiges C7-C3o-Alkylaryl oder Ci-Ci 2 -Alkoxy ist, oder zwei oder mehrere Reste R 9 konnen so miteinander ver- 
bunden sein, daB die Reste R 9 und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein kohlenstoffhaltiges oder 
ein kohlenstoff- und heteroatomhaltiges C4-C24-Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann, 
1 gleich 5 fur v = 0, und 1 gleich 4 fur v = 1 ist, 
m gleich 5 fur v = 0, und m gleich 4 fur v = 1 ist, 

L l gleich oder verschieden sein konnen und ein Wasserstoffatom, eine Ci-Cio-Kohlenwasserstoffgruppe wie C1-C10- Al- 
kyl oder Q-do-Aryl, ein Halogenatom, oder OR 12 , SR 12 , OSiR l2 3 , SiR ll 3 , PR ll 2 oder NR ll 2 bedeuten, worin R u ein 
Halogenatom, eine C1-C10 Alkylgruppe, eine C1-C10 Alkoxygruppe eine halogenierte Q-C10 Alkylgruppe, eine C6-C20 
Arylgruppe, C7-C20 Alkyl- arylgruppe C7-C20 Aryl- alkylgruppe oder eine halogenierte Q-C20 Arylgruppe sind, oder L l 
sind eine Toluolsulfonyl-, Triftuoracetyl-, Trifluoracetoxyl-, lYifluor-methansulfonyl-, Nonafluorbutansulfonyl- oder 
2,2,2-Trifluorethansulfonyl-Gruppe, 
o eine ganze Zahl von 1 bis 4, bevorzugt 2 ist, 

Z ein verbriickendes Strukturelement zwischen den beiden Cyclopentadienylringen bezeichnet und v ist 0 oder 1. 

Beispiele fur Z sind Gruppen MR l0 R 11 , worin M Kohlenstoff, Silizium, Germanium oder Zinn ist und R 10 und R u 
gleich oder verschieden eine Ci-C2o-kohlenwasserstoffhaltige Gruppe wie C1-C10- Alkyl, Cs-Cw-Aryl oder Trimethylsi- 
lyl bedeuten. Bevorzugt ist Z gleich CH 2 , CH 2 CH 2 , CH(CH 3 )CH 2 , CH(C 4 H 9 )C(CH 3 )2, C(CH 3 ) 2 , (CH 3 ) 2 Si, (CH 3 ) 2 Ge, 
(CH 3 ) 2 Sn, (C6H 5 ) 2 Si, (C 6 H 5 )(CH 3 )Si, (QH^Ge, (C6H 5 ) 2 Sn, (CH 2 ) 4 Si, CH 2 Si(CH 3 )2, o-C 6 H4 oder 2,2'-(C 6 H 4 ) 2 . Z kann 
auch mit einem oder mehreren Resten R 8 und/oder R 9 ein mono- oder polycyclisches Ringsystem bilden. 

Bevorzugt sind chirale verbriickte Metallocenverbindungen der Formel (X), insbesondere solche in denen v gleich 1 
ist und einer oder beide Cyclopentadienylringe so substituiert sind, daB sie einen Indenylring, einen Schwefel, Stickstoff 
oder Sauerstoff enthaltenden Indenyl-analogen Heterocyclus oder einen Schwefel, Stickstoff oder Sauerstoff enthalten- 
den Pentalen-analogen Heterocyclus darstellen. 



Die genannten Ringe sind bevorzugt substituiert, insbesondere [gemaB der Nomenklatur in den Formeln (XIa) und 
(Xlb)] in 2-, 4-, 2,4-, 2,4,5-, 2,4,6-, 2,4,7 oder 2,4,5,6-Stellung, mit Ci-C 2 o-kohlenstoffhaltigen Gruppen, wie C r Cio- Al- 
kyl oder C6-C2o-Aryl, wobei auch zwei oder mehrere Substituenten der genannten Ringe zusammen ein Ringsystem bil- 
den konnen. 

Chirale verbriickte Metallocenverbindungen der Formel (X) konnen als reine racemische bzw pseudo-racemische oder 
reine meso bzw. pseudo-meso Verbindungen eingesetzt werden. Es konnen aber auch Gemische aus einer racemischen 
bzw pseudo-racemischen Verbindung und einer meso bzw. pseudo-meso Verbindung verwendet werden. Beispiele fur 
Metallocenverbindungen sind: 
Dimethylsilandiylbis(indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilandiylbis(4-naphthyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilandiylbis(2-memyl-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsiiandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsiiandiylbis(2-methyl-4-(l-naphthyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 
DimemylsnanoUylbis(2-memyl-4-(2-naphmYl)-md 
Dimethylsilandiylbis(2-memyl-4-phenyi-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethyisilandiylbis(2-memyl-4-t-butyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilandiylbis(2-memyl-4-isopropyh-mdenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilandiylbis(2-memyl-4-emyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilanmylbis(2-memyl-4--acenaphm-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilandiylbis(2,4-dimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 
DimethylsUandaylbis(2-emyl-4-emyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 




z 




(Xlb) 
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IMmethylsilandiyibis(2^ihyl^pheDyl-indenyl)zirkoniiimdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-methyl-4,5-b€nzo-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimelhy lsilandiylbis(2-methy 1-4,6 diisopropy 1- indeny l)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-metby 1-4,5 diisopropyl- indeny l)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsnandiylbis(2,4 1 6-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2^,6-trimeihyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimelhylsilandiylbis(2,4,7-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-methyl-5-t-butyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4-phenyM^ 

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-meihyl-4,6 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)rirkoniumdichlorid 

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyM,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-(m^^ 

Methyl(phenyl)silan&ylbis(2-methyl-4,5-(tetra^ 

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4-acenaphih-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Methyl(phenyi)silandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

l,2-Ethandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

l,4-Butandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

1 ,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,6 dilsopropyl-indenyl)zirkohiumdichlorid 

l,4-Butandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

l,4-Butandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid 

l,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid 

l,2-Ethandiylbis(2,4,7-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

l,2-Ethandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

1 ,4-B utandiy lbis(2-methy 1-indeny l)zirkoniumdichlorid 

[4-(t] 5 -Cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl-(Ti 5 -4,5-tet^ 

^-(T^^S'-Trimethylsilyl-cyclopentadienyy^^^-trimethyl-^ 5 -4,5-tetrahydropentalen)]-dichlorozirconium 

[4-(T] 5- 3 -Isopropyl-cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl-(Ti 5 -4,5- tetrahydropentalen)]-dichlorozirconium 

[4-(T] 5 -CyclopentadienylH,7,7-trimethyl-(Tl 5 -4,5,6,7-tetrahydroin 

[4-(Ti 5 -CyclopentadienylMJJ-trimethyl-(Ti 5 -4,5,6,7-tetrahydrolndenyl)]^ 

[4-(Ti 5 -Cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethy l-(T] 5 -4,5,6 ,7-tetrahydroindenyl)]- die hlorohafhium 

[4-(ti 5 -3=-tert3utyl-cyclop«ntadienyl)-4,7,7-m^ 

4-(Tl -3=-Isopropylcyclopentadienyl)-4J,7-iri 

4-(Tl 5 -3=-Methylcyclopentachenyl)-4,7,7-trim 

4-(T| 5 -3=-Trimethylsilyl-cyclopentadienyl)-2-trim 

tan 

4-(Tl 5 -3 =-tert.B utyl-cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl-(Tl5-4,5,6,7- tetrahydroindenyl)]-dichlorozirkonium 

(Tertbutylann^o)-(tetramethyl-ll 5 -cyclopentadienyl)-dimethylsilyldichlorontan 

(Tertbutylamido)- (tetramethyl-7l 5 -cyclopentadieny 1)- 1 ,2-ethandiyldichlorotitan-dichlorotitan 

(Methylamido)-(tetramethyl-Tl 5 -cyclopentadienyl)-dimethylsilyldichlorod 

(Methylamido)-(tetramethyl-Ti 5 -cyclopentadienyl)- 1 ,2-ethandiyldichlorotitan 

(Tertbutylamido)-(2,4-a^methyl-2,4-pentadien-l^^ 

Bis-(cyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid 

Bis-(n-butylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid 

Bis-( 1 ,3-dimethylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid 

Tetrachloro- [ 1- [bis(n. 5 - 1 H-inden- 1 -y liden)methylsilyl]-3 -T] 5 -cyclopenta-2,4-dien-l-yliden)-3-'n 5 9H-fluoren-9-yli- 
den)butan]di-zirkonium 

Tetrachloro- [2- [bis(n. 5 -2-methyl-l H-inden- l-yliden)methoxysilyl]-5-(T| 5 -2,3, 4,5- tetramethylcyclopenta-2,4-dien-l-yli- 
den)-5-(T] 5 -9H-fluoren-9-yhden)hexan]di-zirkonium 

Tetrachloro- [ 1 - [bis(T] 5 - 1 H-inden- 1 -yliden)methylsilyl]-6-(Ti 5 -cyclopenta-2,4-dien- 1 -yliden)-6-(T| 5 -9H-fluoren-9-yli- 
den)-3-oxaheptan]di-zirkonium 

DimethylsUandiylbis(2-methyl-4-(4'-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlori 

DimethylsUana^ylbis(2-methyl-4-(4 , -methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilana^ylbis(2-methyl-4-(4'-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilana^ylbis(2-methyl-4-(4'-trirhuormethyl-phenyl-indenyl)zirkonium 

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4'-methoxy-phenyl-indenyl)ziiiconiumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4'-tert-butyl-pnenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-ethyl-4-(4'-methyl-phenyl-indenyl)zkkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-e±yl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-eihyl-4-(4-trifluom 

Dimethylsilancuyibis(2-ethyl-4-(4'-methoxy-phenyl-into 

Dimethylsilana^ylbis(2-methyl-4-(4 , -tert-butyl-phenyl-indenyi)zirkoniumdim 

DimeLhylsilanaMylbis(2-methyl-4-(4 , -methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdirnethyl 

Dimelhylsilana^ylbis(2-methyl-4-(4'-ethyl-phenyM 

DimethylsUandiylbis(2-methyl-4-(4'-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zkkonium 
DimethylsUana^ylbis(2-methyl-4-(4 , -methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl 
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IXmethylsilandiylbis(2^thyl^(4'-tert-butyl-phe^^ 

EHmethylsilandiylbis(2^ihyl^(4'-methyl-phenyl-indenyl)zi^oniumdimelhyl 

IMmeihylsilandiylbis(2^thyl^(4'-ethyl-phenyl-indenyi)zirkonium 

Dimethylsilandiylbis(2^ihyl^(4 , -trifluormethyl-phenyl-indenyl)zk 

I^methylsilandiylbis(2^ihyl^(4 , -methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl 

Dimethylsilandiylbis(2-meihyl-4-(4 , -trimethylsilyl-phenyl-indenyl)zi^ 

IHmethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4'-trimethyl^ 

Dimethylsilanctiyibis(2^tbyl^(4'-trimethyl^ 

Dimethylsilandiylbis(2^thyl^(4 , -trimethylsilyl-phenyl-indenyl)zirk 

Dimethylsiiandiyibis(2-methyl-4-(4 , -tert.-butyl-pheDyl)-indenyl)hafnuimdicW 

DimethylsUandiylbis(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)titandichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4 , -meihyl-phenyl>indenyl)zirkoniumdichl^ 

Dimethylsilandiylbis(2-melhyl-4-(4 , -n-propyl-phenyl)-indenyl)zkkoniumdichlori^ 

Dimelhylsilandiylbis(2-methyl-4-(4*-n^utyl-phenyl)-indenyl)ziii£oniiim 

DimethylsUandiylbis(2-methyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl)zkkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl>indenyl)zirkoniumdichl^ 

Dimethylsilandiylbis(2^thyl-4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4'-methyl-phen^^ 

Dimethylsilandiylbis(2^thyM-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl)zkkoniumdichlori 
Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4>(4-n-propyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethybilandiylbis(2-ethyM-(4'-n^utyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 
Dimethylsilandiylbis(2^thyl-4-(4'-hexyl-phe^ 

DimethylsUandiylbis(2-ethyl-4-(4 , -pentyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsnandiylbis(2^thyl-^(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsnandiylbis(2-ethyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-eihyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-propyl-4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-propyl^(4'-methyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-propyl-4-(4 , -ethyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-n-propyl^-(4'-iscKpropyl-phenyl)-indenyl)zkkoniumdichlorid 

Dimethyhnandiylbis(2-n-propyl^(4 , -n-butyl-phenyl)-indenyl)zirkomumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-n-propyl^(4 , -hexyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-n-propyM-(4 , -cyclohexyl-phenyl)-indenyl)zkkoaiumdichlori 

Dimethylstiandiylbis(2-n-propyM-(4-sec-buty^ 

Dimethylsilandiylbis(2-n-propyM-(4'-ten.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-butyl-4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-butyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-n-butyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl)ziriconiumdichlori 

Dimethylsilandiylbis(2-n-butyl^(4 , -n-propyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-butyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-n-butyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-butyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsnandiylbis(2-n-butyl^(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl)zkkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-n-butyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-n-butyl-4- 

(4'-terl.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-hexyl^phenyl)-iridenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiyibis(2-hexyM-(4'-methyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-hexyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-hexyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-hexyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl)zirkomumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-hexyM-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsiiandiylbis(2-hexyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-hexyl^(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

DimethylsUandiylbis(2-hexyl^(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-hexyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-^^ 

Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4 , -tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdibenzyl 

DimethylsUandiylbis(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdimethyl 

Dimethylgermandiylbis(2-ethyl^(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Dimethylgermandiylbis(2-ethyl^(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)hafhiumdichlorid 

Dimethylgennandiylbis(2-propyl^(4'-ten.-butyl-phenyl)-indenyi)litandichlorid 

Dimethylgermandiylbis (2- methyl-4- (4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Ethylidenbis(2-ethyl-4-phenyi)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Ethylidenbis(2-ethyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

EthyHdenbis(2-n-propyl-^(4-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid 

Ethylidenbis(2-n-butyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)titandichlorid 

Ethylidenbis(2-hexyl-4-(4'-tert.-butyi-phenyl)-indenyl)zirkoniumdibenzyl 

EthyUdenbis(2-ethyl^(4'-tert-butyl-phenyl)-indenyl)haftuumdibenzyl 

Ethylidenbis(2-me±yl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl>indenyl)titandibenzyl 
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EthyUdenbis(2-methyl^(4-tert-butyl-phenyl>indenyl)zirkoniumdichlorid 

EthyUdenbisCl-ethyl^C^-tert-butyl-phenyl^indenyOhafhiumdimelhyl 

EihyUdenbis(2-n-propyl-4--phenyl)-indenyl)diandimethyl 

EthyUdenbis(2-ethyl^(4'-teru-butyl-phenyl)-indenyl)2irkoniumbis(dimethylamid) 

EthyHdenbis(2-ethyl^(4-terL-butyl-phenyl)-indenyl)hafbiumbis(diinetliylaiiiid) 

E±yUdenbis(2-ethyl^(4'-ten.-butyl-phenyl)-indenyl)uianbis(dimeihylamid) 

MeihylelhyUdenbis(2-ethyl^(4*-terl.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniunidichlorid 

MeihylethyUdenbis(2-ethyl^(4-terL-butyl-phenyl)-indenyl)haftiiumdichlorid 

Beispiele sind des weiteren die Metallocene der obenstehenden Liste, die anstelle der Reste "dichlorid" die nachste- 
henden Reste aufweisen: 
monochloro-mono-(2,4-di-tert.-butyl-phenolat) 
monochloromono-(2,6-di-tert.-butyl-phenolat) 
monochloro-mono-(3,5-di-tert.-butyl-phenolat) 
monochloro-mono-(2,6-di-sec.-butyl-phenolat) 
monochloro-mono-(2,4-di-methylphenolat) 
monochloro-mono(2,3-di-methylphenolat) 
monochloro-mono-(2^-di-melhylphenolat) 
monochloro-mono-(2,6-di-methylphenolat) 
monochloro-mono-(3,4-di-methylphenolat) 
monochloro-mono-(3,5-di-methylphenolat) 
monoch loro-monophenolat 
monochloro-mono-(2-methylphenolat) 
monoch ioro-mono-(3- methylphenoiat) 
monoch loro-mono-(4- methylphenoiat) 
monoch loro-mono-(2-ethylphenolat) 
monochloro-mono-(3-ethylphenolat) 
monochloro-mono-(4-ethylphenolat) 
monochloro-mono-(2-sec.-butylphenolat) 
monochloro-mono-(2-tert.-butylphenolat) 
monochloro-mono-(3-tert.-butylphenolat) 
monochloro-mono-(4-sec.-butylphenolat) 
monochloro-mono- (4- tert.-buty lphenolat) 
monochloro-mono-(2-isopropyl-5-methylphenolat) 
monochloro-mono-(4-isopropyl-3-methylphenolat) 
monochloro-mono-(5-isopropyl-2-methylphenolat) 
monochloro-mono-(5-isopropyl-3-methylphenolat) 
monochloro-mono-(2,4-bis-(2-methyl-2-butyl)-phenolat) 
monochloro-mono-(2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenolat) 
monochloro-mono-(4-nonylphenolat) 
monochloro-mono-( 1 - naphtholat) 
monochloro-mono- (2-naphtholat) 
monochloro-mono-(2-phenylphenolat) 
monochloro-mono-(tert. butoxid) 
monochloro-mono- (N-methylanilid) 
monochloro-mono- (2- tert.-buty lanilid) 
monochloro-mono-(tert,-butylamid) 
monochloro-mono-(di-iso.-propylamid) 
monochloro-mono-methyl 
monochloro-mono-benzyl 
monochloro-mono-neopentyl 
hat. 

Das erfindungsgemafie Katalysatorsystem ist erhaltlich durch Umsetzung mindestens einer Lewis-Base der Formel (I) 
und mindestens einer Elementorganischen Verbindung, die aus Einheiten der Formel (H) aufgebaut ist, mit einem Trager. 
AnschlieBend erfolgt die Umsetzung mit einer Losung oder Suspension aus einem oder mehreren Metallocenverbindun- 
gen der Formel (X) und optional einer oder mehrerer Organometallverbindungen der Formel (IE). 

Die Aktivierung des Katalysatorsy stems kann dadurch wahlweise vor dem Einschleusen in den Reaktor vorgenom- 
men werden oder aber erst im Reaktor durchgefuhrt werden. Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung von Poiyolefinen 
beschrieben. Die Zugabe einer weiteren chemischen Verbindung, die als Additiv vor der Polymerisation zudosiert wird, 
kann zusatzlich von Vorteil sein. 

Zur Herstellung des erfindungsgemaBen Katalysatorsystems wird das Tragermaterial in einem organischen Losemittel 
suspendiert. Geeignete Losemittel sind aromatische oder aliphatische Losemittel, wie beispielsweise Hexan, Heptan, To- 
luol oder Xylol oder halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Methylenchlorid oder halogenierte aromatische Kohlenwas- 
serstoffe wie o-Dichlorbenzol. Der Trager kann zuvor mit einer Verbindung der Formel (IH) vorbehandelt werden. An- 
schlieBend wird eine oder mehrere Verbindungen der Formel (I) zu dieser Suspension gegeben, wobei die Reaktionszeit 
zwischen 1 Minute und 48 Stunden liegen kann, bevorzugt ist eine Reaktionszeit zwischen 10 Minuten und 2 Stunden. 
Die Reaktionslosung kann isoliert und anschlieBend resuspendiert werden oder aber auch direkt mit mindestens einer co- 
katalytisch wirkenden Organoboraluminimverbindung, die aus Einheiten gemaB der Formel (II) aufgebaut ist, umgesetzt 
werden. Die Reaktionszeit liegt dabei zwischen 1 Minute und 48 Stunden, wobei eine Reaktionszeit von zwischen 10 Mi- 
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nuten und 2 Stunden bevorzugt ist. Bevorzugt ist die Menge von 1 bis 4 Aquivalenten einer Lewis-Base der Formel (I) 
mit einem Aquivalent einer cokatalytisch wlrksamen Verbindung die gemaB der Formel (II) aufgebaut ist. Besonders be- 
vorzugt ist die Menge von einem Aquivalent einer Lewis-Base der Formel (I) mit einem Aquivalent einer cokatalytisch 
wirksamen Verbindung die gemaB der Formel (II) aufgebaut ist. Das Reaktionsprodukt dieser Umsetzung ist eine metal- 
loceniumbildende Verbindung, die kovalent an das Tragermaterial fixiert isL Es wird nachfolgend als modifiziertes lYa- 5 
germaterial bezeichnet. Die Reaktionsiosung wird anschlieBend filtriert und mit einem der oben genannten Losemittel 
gewaschen. Danach wird das modifizierte Tragermaterial im Hochvakuum getrocknet. Das modifizierte Tragermaterial 
kann nach dem Trocknen wieder resuspendiert werden und mit einer Verbindung der Formel (IE) nachbehandelt werden. 
Die Verbindung der Formel (IH) kann aber auch vor der Filtration und Trocknung des modifizierten Tragermaterials zu- 
gegeben werden. 10 

Das Aufbringen einer oder mehrerer Metallocenverbindungen vorzugsweise der Formel (X) und einer oder mehrerer 
Organometallverbindungen der Formel (HI) auf das modifizierte Tragermaterial geht vorzugsweise so vonstatten, daB 
eine oder mehrere Metallocenverbindungen der Formel (X) in einem oben beschriebenen Losemittel gelost bzw. suspen- 
diert wird und anschlieBend eine oder mehrere Verbindungen der Formel (III), die vorzugsweise ebenfalls gelost bzw. 
suspendiert ist, umgesetzt werden. Das stochiometrische Verhaltnis an Metallocenverbindung der Formel (X) und einer 15 
Organometall verbindung der (HI) betragt 100 : 1 bis 10" 4 : 1. Vorzugsweise betragt das Verhaltnis 1 : 1 bis 10" 2 : 1. Das 
modifizierte Tragermaterial kann entweder direkt im Polymerisauonsreaktor oder in einem Reakuonskolben in einem 
oben genannten Losemittel vorgelegt werden. AnschlieBend erfolgt die Zugabe der Mischung aus einer Metallocenver- 
bindung der Formel (X) und einer Organometallverbindung der Formel (HI). Optional kann aber auch eine oder mehrere 
Metallocenverbindungen der Formel (X) ohne vorherige Zugabe einer Organometallverbindung der Formel (HI) zu dem 20 
modifizierten Tragermaterial gegeben werden. 

Die Menge an modifizierten Trager zu einer Metallocenverbindung der Formel (X) betragt vorzugsweise lOg : 1 umol 
bis 10" 2 g : 1 umol. Das stochiometrische Verhaltnis an Metallocenverbindung der Formel (X) zu der getragerten coka- 
talytisch wirkenden Elementorganische Verbindung, bestehend aus Einheiten der Formel (II), betragt 100 : 1 bis 10 -4 : 1, 
vorzugsweise 1 : 1 bis 10" 2 : 1. 25 

Das getragerte Katalysatorsystem kann direkt zur Polymerisation eingesetzt werden. Es kann aber auch nach Entfer- 
nen des Ldsemitteis resuspendiert zur Polymerisation eingesetzt werden. Der \brteil dieser Aktivierungsmethode liegt 
darin, daB es die Option bietet das polymerisationsaktive Katalysatorsystem erst im Reaktor entstehen zu lassen. Da- 
durch wird verhindert, daB beim Einschleusen des luftempfindlichen Katalysators zum Teil Zersetzung eintritt. 

Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung eines Olefinpolymers in Gegenwart des erfindungsgemaBen Katalysa- 30 
torsystems beschrieben. Die Polymerisation kann eine Homo- oder eine Copolymerisation sein, Bevorzugt werden Ole- 
fine der Formel R a -CH=CH-R& polymerisiert, worin R a und R& gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, 
ein Halogenatom, eine Alkoxy-, Hydroxy-, Alkylhydroxy-, Aldehyd, Carbonsaure- oder Carbonsaureestergruppe oder 
einen gesattigten oder ungesattigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen, insbesondere 1 bis 10 C-Atomen be- 
deuten, der mit einer Alkoxy-, Hydroxy-, Alkylhydroxy-, Aldehyd-, Carbonsaure- oder Carbonsaureestergruppe substi- 35 
tuiert sein kann, oder R a und R^ mit den sie verbindenden Atomen einen oder mehrere Ringe bilden. Beispiele fur solche 
Olefine sind 1-Olefine wie Ethylen, Propylen, 1-Buten, 1-Hexen, 4-Methyl-l-penten, 1-Octen, Styrol, cyclische Olefine 
wie Norbornen, Vmylnorbomen, Tetracyclododecen, Ethylidennorboraen, Diene wie 1,3-Butadien oder 1,4-Hexadien, 
Biscyclopentadien oder Methacrylsauremethylester. 

Insbesondere werden Propylen oder Ethylen homopolymerisiert, Ethylen mit einem oder mehreren C3-C2o-l-01efinen, 40 
insbesondere Propylen, und/oder einem oder mehreren Q-Cio-Diene, insbesondere 1,3-Butadien, copolymerisiert oder 
Norbornen und Ethylen copolymerisiert. 

Die Polymerisation wird bevorzugt bei einer Temperatur von -60 bis 300°C, besonders bevorzugt 30 bis 250°C, 
durchgcfuhrt. Der Druck betragt 0,5 bis 2500 bar, bevorzugt 2 bis 1500 bar. Die Polymerisation kann kontinuierlich oder 
diskontinuierlich, ein- oder mehrstufig, in Losung, in Suspension, in der Gasphase oder in einem uberkritischem Medium 45 
durchgefuhrt werden. 

Das getragerte Katalysatorsystem kann entweder direkt im Polymerisationssystem gebildet werden oder es kann als 
Pulver oder noch Losemittel behaftet wieder resuspendiert und als Suspension in einem inerten Suspensionsmittel in das 
Polymerisationssystem eindosiert werden. 

Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Katalysatorsystems kann eine Vorpolymerisation erfolgen. Zur Vorpolymerisation 50 
wird bevorzugt das (oder eines der) in der Polymerisation eingesetzte(n) Olefin(e) verwendet. 

Zur Herstellung von Olefinpolymeren mit breiter Molekulargewichtsverteilung werden bevorzugt Katalysatorsysteme 
verwendet, die zwei oder mehr verschiedene Ubergangsmetallverbindungen, z. B. Metallocene enthalten und/oder zwei 
oder mehr verschiedene cokatalytisch wirksame Elementorganische Verbindungen. 

Zur Entfernung von im Olefin vorhandenen Katalysatorgiften ist eine Reinigung mit einem Aluminiumalkyl, bei- 55 
spielsweise Trimethylaluminium, Triemylaluminium oder Triisobutylaluminium vorteilhaft. Diese Reinigung kann so- 
wohl im Polymerisationssystem selbst erfolgen oder das Olefin wird vor der Zugabe in das Polymerisationssystem mit 
der Al- Verbindung in Kontakt gebracht und anschlieBend wieder getrennt. 

Als Molmassenregler und/oder zur Steigerung der Aklivitat wird, falls erforderlich, Wasserstoff zugegeben. Der Ge- 
samtdruck im Polymerisationssystem betragt 0,5 bis 2500 bar, bevorzugt 2 bis 1500 bar. 60 

Dabei wird die erfindungsgemaBe Verbindung in einer Konzentration, bezogen auf das Ubergangsmetall von bevor- 
zugt 10" 3 bis 10" 8 , vorzugsweise 10" 4 bis 10" 7 mol Ubergangsmetall pro dm 3 Losemittel bzw. pro dm 3 Reaktorvolumen 
angewendet. 

Geeignete Losemittel zur Darstellung sowohl der erfindungsgemaBen getragerten chemischen Verbindung als auch 
des erfindungsgemaBen Katalysatorsystems sind aliphatische oder aromatische Losemittel, wie beispielsweise Hexan 65 
oder Toluol, etherische Losemittel, wie beispielsweise Tetrahydrofuran oder Diethylether oder halogenierte Kohlenwas- 
serstoffe, wie beispielsweise Methylenchlorid oder halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe wie beispielsweise o- 
Dichlorbenzol. 
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Vor Zugabe des erfindungsgemaBen Katalysatorsystems bzw. vor Aktivierung des erfindungsgemaBen Katalysatorsy- 
s terns im Polymerisationssystem kann zusatzlich eine Alkylalumiurdumverbindung wie beispielsweise Trimethylalumi- 
nium, Trieihylaluminium, Triisoburylaluminium, Trioctylaluminium oder Isoprenylaluminium zur Inertisierung des Po 
lymerisaiionssystems (beispielsweise zur Abtrennung vorhandener Katalysatorgifte im Olefin) in den Reaktor gegeben 

5 werden. Diese wird in einer Konzentration von 200 bis 0,001 mmol Al pro kg Reaktorinhalt dem Polymerisationssystem 
zugesetzL Bevorzugt werden Triisobutylaluminium und Triethyialuminium in einer Konzentration von 10 bis 0,01 mmol 
Al pro kg Reaktorinhalt eingesetzt, dadurch kann bei der Synthese eines getragerten Katalysatorsystems das molare 
Al/M l -Verhaltnis klein gewahlt werden. 

Weiterhin kann bei dem erfindungsgemaBen Verfahren ein Addiriv wie ein Antistatikum verwendet werden z. B. zur 

10 Verbesserung der Kornmorphologie des Olefinpolymers. Generell konnen alle Antistatika, die fur die Polymerisation ge- 
eignet sind, verwendet werden. Beispiele hierfur sind Salzgemische aus Calciumsaizen der Medialansaure und Chrom- 
salze der N-Steaiylanthranilsaure, die in DE-A-3,543,360 beschreiben werden. Weitere geeignete Antistatika sind z. B. 
Isopropanol, C^- bis C22- Fettsaureseifen von Alkali- oder Erdalkalimetallen, Salze von Sulfonsaureestem, Ester von 
Polyethylenglycolen mit Fettsauren, Polyoxyethylenalkylether usw. Eine Obersicht uber Antistatika wird in EP-A- 

15 0,107,127 angegeben. 

AuBerdem kann als Antistatikum eine Mischung aus einem Metallsalz der Medialansaure, einem Metallsalz der An- 
thranilsaure und einem Polyamin eingesetzt werden, wie in EP-A-0,63 6,636 beschrieben. 

Kommerziell erhaltliche Produkte wie Stadis® 450 der Fa. DuPont, eine Mischung aus Toluol, Isopropanol, Dodecyl- 
benzolsulfonsaure, einem Polyamin, einem Copolymer aus Dec-l-en und SQ2 sowie Dec-l-en oder ASA®-3 der Fa. 
20 Shell und Atmer 163 der Fa, ICI konnen ebenfalls verwendet werden. 

Vorzugsweise wird das Antistatikum als Losung eingesetzt, im bevorzugten Fall von Isopropanol, Stadis® 450 und At- 
mer 163 werden bevorzugt 1 bis 50 Gew.-% dieser Losung, vorzugsweise 5 bis 25 Gew.-%, bezogen auf die Masse des 
eingesetzten Tragerkatalysators (Trager mit kovalent fixierter metalloceniumbildende Verbindung und eine oder mehrere 
Metallocenverbindungen z. B. der Formel (X) eingesetzt. Die benotigten Mengen an Antistatikum konnen jedoch, je 
25 nach Art des eingesetzten Antistatikums, in weiten Bereichen schwanken. 

Die eigentliche Polymerisation wird vorzugsweise in flussigen Monomer (bulk) oder in der Gasphase durchgefuhrt. 

Das Antistatikum kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt zur Polymerisation zudosiert werden. Zum Beispiel ist eine be- 
vorzugte Verfahrensweise die, daB das getragerte Katalysatorsystem in einem organischen Losemittel, bevorzugt Aikane 
wie Heptan oder Isododekan, resuspendiert wird. AnschlieBend wird es unter Ruhren in den Polymerisationsautoklav zu- 
30 gegeben. Danach wird das Antistatikum zudosiert. Die Polymerisation wird bei Temperaturen im Bereich von 0 bis 
100°C durchgefuhrt. Eine weitere bevorzugte Verfahrensweise ist, daB das Antistatikum vor Zugabe des getragerten ka- 
talysatorsystems in den Polymerisationsautoklav zudosiert wird. AnschlieBend wird das resuspendierte getragerte Kata- 
lysatorsystem unter Ruhren bei Temperaturen im Bereich von 0 bis 100°C zudosiert. Die Polymerisationszeit kann im 
Bereich von 0,1 bis 24 Stunden. Bevorzugt ist eine Polymerisationszeit im Bereich von 0,1 bis 5 Stunden. 
35 Bei dem vorstehend beschriebenen Verfahren treten keine Reaktorbelage auf, es bilden sich keine Agglomerate und 
die Produktivitat des eingesetzten Katalysatorsystems ist hoch. Die mit dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten 
Polymere zeichnen sich durch eine enge Molekulargewichtsverteilung und gute Kornmorphologie aus. 

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur naheren Erlauterung der Erfindung 

Allgemeine Angaben: Herstellung und Handhabung der Verbindungen erfolgten unter AusschluB von Luft und Feuch- 
40 tigkeit unter Argonschutz (Schienk-Technik). Alle benotigten Losemittel wurden vor Gebrauch durch mehrstiindiges 
Sieden uber geeignete Trockenmittel und anschlieBende Destination unter Argon absolutiert. 

Beispiel 1 

45 Synthese von Bis(dimethylalumoxy)pentafluorphenylboran 

10 ml Trimethylaluminium (2M in Toluol, 20 mmol) werden in 40 ml Toluol vorgelegt. Bei -10°C werden zu dieser 
Losung 2,1 g Pentafluorboronsaure (10 mmol) in 50 ml Toluol uber 15 Minuten zugetropft. Es wird 1 Stunde bei -10°C 
geruhrt und anschlieBend eine weitere Stunde bei Raumtemperatur (RT). Die leicht trube, hellgelbe Losung wird iiber 
50 eine G4-Fritte filtriert. Es resultiert eine klare, hellgelbe Losung (0.1 M bezogen auf Bor) von Bis(dimethylalu- 
moxy)pentafluorphenylboran in Toluol. 

Beispiel 2 

55 Synthese von Di[bis(pentafluorphenyl)boroxy]methylalan 

5 ml Trimethylaluminium (2M in Toluol, 10 mmol) werden in 45 ml Toluol vorgelegt. Bei -10°C werden zu dieser 
Losung 6.92 g Bis(pentafluorphenyl)borinsaure (20 mmol) in 50 ml Toluol iiber 15 Minuten zugetropft. Es wird 0,5 
Stunden bei -10°C geruhrt und anschlieBend eine weitere Stunde bei Raumtemperatur. Die leicht trube, hellgelbe Losung 
60 wird uber eine G4-Fritte filtriert. Es resultiert eine klare, hellgelbe Losung (0. 1 M bezogen auf Al) von Di[bis(pentaflu- 
orphenyl)boroxy)methylalan in Toluol. 

Beispiel 3 

65 Umsetzung von Tris(pentafluorphenyl)boran und Bis(pentafluorphenyl)borinsaure mit Trimethylaluminium 

5 ml Trimethylaluminium (2M in Toluol, 10 mmol) werden in 40 ml Toluol vorgelegt. Bei -10°C wird zu dieser Lo- 
sung eine Mischung aus 6.92 g Bis(pentafluorphenyl)borinsaure (20 mmol) und 5,12 g Tris(pentafluorphenyl)boran 
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(10 mmol) in 50 ml Toluol iiber 15 Minuten zugetropft. Es wird 0,5 h Stunden bei -10°C geriihn und anschliefiend eine 
weitere Stunde bei Raumiemperanir. Die leicht triibe, hellgelbe Losung wird iiber eine G4-Fritte filtriert Es resultiert 
eine klare, hellgelbe toluolische Losung. 

Beispiel 4 5 

Tragerung von Bis(dimethylalumoxy)pentafluorphenylboran 

2 g S1O2 (PQ MS3030, vorbehandelt bei 140°C, 10 mbar, 10 Std.) werden in 30 ml Toluol suspendiert und bei Raum- 
temperatur 0,6 ml N^-Dimethylbenzylamin zugegeben. Es wird auf 0°C gekiihlt und iiber einen Tropftrichter 50 ml der 10 
im Beispiel 1 hergestellten Losung zugetropft. Man laBt auf Raumtemperatur erwarmen und riihrt 3 Stunden nach. Die 
Suspension wird anschlieBend filtriert und mit Pentan gewaschen. Danach wird der Rucks tand im Olpumpenvakuum bis 
zur Gewichiskonstanz getrocknet. Es resultieren 3,03 g eines weissen Tragermaterials. 

Beispiel 5 15 

Tragerung von Di[bis(pentafluorphenyl)boroxy]methylalan 

2 g Si02 (PQ MS3030, vorbehandelt bei 140°C, 10 mbar, 10 Std.) werden in 30 ml Toluol suspendiert und bei Raum- 
temperatur 0,48 ml N,N-Dimethylbenzylamin zugegeben. Es wird auf 0°C gekiihlt und iiber einen Tropftrichter 40 ml 20 
der im Beispiel 2 hergestellten Losung zugetropft. Man laBt auf Raumtemperatur erwarmen und riihrt 3 Stunden nach. 
Die Suspension wird anschlieBend filtriert und mit Pentan gewaschen. Danach wird der Ruckstand im Olpumpenvakuum 
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Es resultieren 4,01 g eines weissen Tragermaterials. 

Beispiel 6 25 

Tragerung der Reaktionsmischung aus Beispiel 3 

2 g SiOz (PQ MS3030, vorbehandelt bei 140°C, 10 mbar, 10 Std.) werden in 30 ml Toluol suspendiert und bei Raum- 
temperatur 0,48 ml N,N-Dimethylbenzylamin zugegeben. Es wird auf 0°C gekiihlt und iiber einen Tropftrichter 40 ml 30 
der im Beispiel 3 hergestellten Losung zugetropft. Man laBt auf Raumtemperatur erwarmen und riihrt 3 Stunden nach. 
Die Suspension wird anschlieBend filtriert und mit Pentan gewaschen. Danach wird der Ruckstand im Olpumpenvakuum 
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Es resultieren 4,5 g eines weissen Tragermaterials. 

Beispiel 7 35 

Herstellung des Katalysatorsystems 1 

Zu 5,8 mg Dimemylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)-zirkoniumdimethyl (10 umol) in 3 ml Toluol werden bei 
Raumtemperatur 0,5 g des im Beispiel 4 hergestellten Tragers gegeben. Die Suspension wird kurz geriihrt und anschlie- 40 
Bend werden 0,01 ml Trimethylaluminium (IMA) (2M in Toluol, 20 :moi) zugegeben. Die Katalysatorlosung wird 1 
Stunde geriihrt und danach das Losemittel im Olpumpenvakuum abgezogen. Es resultiert ein orange farbendes, freiflie- 
Bendes Pulver. 

Beispiel 8 45 

Herstellung des Katalysatorsystems 2 

Zu 7 mg Dimemylsilanmylbis(2-memyl-4-(4'-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid (10 umol) in 5 ml Toluol 
werden 40 Minuten mit 0,02 ml TMA (2M in Toluol, 40 :mol) geriihrt. AnschlieBend werden bei Raumtemperatur 0,44 g 50 
des im Beispiel 5 hergestellten Tragers gegeben. Die Katalysatorlosung wird 1 Stunde geriihrt und danach das Losemittel 
im Olpumpenvakuum abgezogen. Es resultiert ein orange farbendes, freiflieBendes Pulver. 



Beispiel 9 
Herstellung des Katalysatorsystems 3 



55 



Zu 3,3 mg Dimemylsiland^ylbis(2-metnyl-4-(4-tert-butyl-phenylindenyl)zirkonium"dimethyl (5 umol) in 3 ml Toluol 
werden bei Raumtemperatur 0,2 g des im Beispiel 6 hergestellten Tragers gegeben. Die Katalysatorlosung wird 1 Stunde 
geriihrt und danach das Losemittel im Olpumpenvakuum abgezogen. Es resultiert ein orange farbendes, freiflieBendes 60 
Pulver. 

Beispiel 10 

Polymerisation mit dem Katalysatorsystem 1 65 

Ein trockener 21-Reaktor wird zunachst mit Stickstoff und anschlieBend mit Propylen gespiilt und mit 1,5 1 fliissigem 
Propylen befullt. Dazu werden 3 ml Triisobutylaluminium (TIB A) (20%ig in Varsol) zugegeben und 15 Minuten geriihrt. 
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AnschlieBend wird das im Beispiel 7 hergestellte Katalysatorsystem 1 in 20 ml Heptan resuspendiert eingespriizt und mit 
15 ml Heptan nachgespult. Das Reaktionsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufgeheizt und 1 
Stunde polymerisiert Gestoppt wird die Polymerisation durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im 
Vakuumtrockenschrank getrocknet. Es resultieren 160 g Polypropylen-Pulver (PP). Der Reaktor zeigte keine Belage an 
der Innenwand oder Ruhrer. Die Katalysatoraktivitat betragt 28 kg PP/g Metallocen x h. 

Beispiel 11 

Polymerisation mit dem Katalysatorsystem 2 

Ein trockener 2 1-Reaktor wird zunachst mit Stickstoff und anschlieBend mit Propylen gespiilt und mit 1,5 1 flussigem 
Propylen befiillt. Dazu werden 3 ml TEBA (20%ig in Varsol) zugegeben und 15 Minuten geriihrt. AnschlieBend wird das 
im Beispiel 8 hergestellte Katalysatorsystem 2 in 20 ml Heptan resuspendiert eingespritzt und mit 15 ml Heptan nachge- 
spiilt. Das Reaktionsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufgeheizt und 1 Stunde polymerisiert. 
Gestoppt wird die Polymerisation durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank 
getrocknet. Es resultieren 255 g Polypropylen-Pulver. Der Reaktor zeigte keine Belage an der Innenwand oder Ruhrer. 
Die Katalysatoraktivitat betragt 36 kg PP/g Metallocen x h. 

Beispiel 12 

Polymerisation mit dem Katalysatorsystem 3 

Ein trockener 2 1-Reaktor wird zunachst mit Stickstoff und anschlieBend mit Propylen gespult und mit 1,5 1 flussigem 
Propylen befiillt. Dazu werden 3 ml TTBA (20%ig in Varsol) zugegeben und 15 Minuten geriihrt. AnschlieBend wird das 
im Beispiel 9 hergestellte Katalysatorsystem 2 in 20 ml Heptan resuspendiert eingespritzt und mit 15 ml Heptan nachge- 
spiilt. Das Reaktionsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufgeheizt und 1 Stunde polymerisiert. 
Gestoppt wird die Polymerisation durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank 
getrocknet. Es resultieren 145 g Polypropylen-Pulver. Der Reaktor zeigte keine Belage an der Innenwand oder Ruhrer. 
Die Katalysatoraktivitat betragt 44 kg PP/g Metallocen x h. 

Patentanspriiche 

1. Katalysatorsystem enthaltend 

a) mindestens ein Metallocen, 

b) mindestens eine Lewis-Base der Formel I, 

M l R l R 2 R 3 (I) 
worin 

M l fur ein Element der V. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente stent, 

Rl, R2 und R3 gleich oder verschieden sind und fur ein Wasserstoffatom, eine Cl-C20-Alkyl-, Cl-C20-Halo- 
genalkyl-, C6-C40-Aryl-, C6-C40-Halogenaryl-, C7-C40-Alkylaryl- oder C7-C40-Arylalkyl-Gruppe stehen, 
wobei gegebenenfalls zwei Reste oder alle drei Reste Rl, R2 und R3 iiber C2-C2o-Kohlenstoffeinheiten mit- 
einander verbunden sein konnen, wobei mindestens ein Rest Rl, R2 oder R3 kein Wasserstoffatom oder keine 
lineare Alkylkette darstellt und wobei die Verbindungen Methylarnin, Anilin, Dimethylamin, Diethylamin, N- 
Methylanilin, Diphenylamin, Trimethylamin, Triethylamin, Tripropylamin, Tributylamin, N,N-Dimethylani- 
lin, N,N-Diethylanilin, N,N-2,4,6-Pentamethylanilin, Diisopropylamin, Dicyclohexylamin, Methyldiphenyla- 
min, Pyridin, p-Bromo-N,N-dimethylanilin, p-r>Titro-N,N-Dimethylanilin, Triethylphosphin, Triphenylphos- 
phin, Trip-tolyl)phosphin, Diphenylphosphin, 1ri(methylphenyl)phosphin, Tri(dimethylphenyl)phosphin, Tri- 
methylphosphite, l,9-N,N,N,N-tetramethyl-l,8-naphthalenedi amine, Chinolin, Decyldi(methyl)amin, Dode- 
cylm(methyl)amin, Tetradecyldi(methyl)amin, Hexadecyldi(methyl)amin, Octadecyldi (methyl) amin, Eicosyl- 
di(methyl)amin, Methyldi(decyl)amin, Methyldi(dodecyl)amin, Methyldi(tetradecyl)amin, Ethyldi(hexade- 
cyl)amin, Methyldi(octadecyl)amin, Methyldi(eicosyl)amin, Decyldi(n-butyl)amin, Methyldi(decyl)amin, 
Dodecyldi(decyl)amin, Octadecyldi(decyl)amin, N, N-Didodecylanilin, N-methyl-N-dodecylanilin, N,N- 
di(c>ctadeeyl)(2,4,6-uimemylanilmiumamin, Cyclohexyldi(dcriecyl)amin, Methyldi(dodecyl)amin, Di(i-pro- 
pyi)amin, Dicyclohexylamin ausgenommen sind, 

c) mindestens einen Trager, 

d) mindestens eine Elementorganische Verbindung, die aus Einheiten der Formel II 
R/M^-O-M^k (II) 

worin 

R 4 und R 5 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine CrC4o-kohlenstofT- 
haltige Gruppe, insbesondere C r C2o-Alkyl, CpC2o-Halogenalkyl, CpCio-Alkoxy, C6-C2<rAryl, C6-C20-Halo- 
genaryl, Q-Cio-Arvloxy, CrC^Arylalkyl, C 7 -C4o-Halogenarylalkyl, C 7 -C4o-Alkylaryl, CrC^-Halogenal- 
kylaryl sind oder R kann eine -OS iR3 -Gruppe sein, worin R gleich oder verschieden sind und die gleiche Be- 
deutung wie R 5 haben, 

M 2 gleich oder verschieden ist und fur ein Element der m. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente 
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steht und 

a, b und c jeweils fiir eine ganze Zahl 0, 1, 2 oder 3 steht und a + b + c ungleich 0 ist, aufgebaut ist und die ko- 
valent an den Trager gebunden ist. 

2. Katalysatorsystem gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichent, daB es als Bestandteil e) eine Organometallver- 
bindung der Formel m 5 

[M 3 R 6 j e (HI) 

worin 

M 3 ein Element der I., II. und m. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente ist, 10 
R 6 gleich oder verschieden ist und ein Wasserstoffarom, ein Halogenatom, eine Ci<?4o-kohlenstoffhaltige Gruppe, 
insbesondere C1-C20- Alkyl-, Q-Cw-Aryl-, CrC^-Aryl-alkyl oder CrC^-Alkyl-aryl-Gruppe bedeutet, 
d eine ganze Zahl von 1 bis 3 und 
e ist eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist, 

enthalt. 15 

3. Katalysatorsystem gemaB einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine Lewis- 
Base der Formel (I), worin R l , R 2 und R 3 gleich oder verschieden sind und fiir ein Wasserstoffatom, eine C1-C20- Al- 
kyl-, Ci-C2o-Halogenalkyl-, Q-C^o-Aryl-, Ce-C^-Halogenaryl-, C7-C4o-Alkylaryl- oder C7-Q0- Aryialkyl-Gruppe 
stehen, wobei gegebenenfalls zwei Reste oder alle drei Reste R l , R 2 und R 3 uber C2-C2o-KohlenstofFeinheiten mit- 
einander verbunden sein konnen und wobei mindestens ein Rest R l , R 2 oder R 3 fiir einen Rest mit 2 bis 20 Kohlen- 20 
stoffatomen der aromatische Gruppen, die gegebenenfalls substituiert sein konnen, und/oder Heteroatome ausge- 
wahlt aus der Gruppe P, O, S, N enthalten kann, steht, bevorzugt steht mindestens ein Rest R l , R 2 oder R 3 fur eine 
Alkyl- Aryl-Gruppe, insbesondere fur eine benzylische Gruppe, eingesetzt wird. 

4. Katalysatorsystem gemaB einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB als Trager ein poroser an- 
organischer oder organische Feststoff eingesetzt wird. 25 

5. Katalysatorsystem gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB eine Elementorganische 
Verbindung der Formel (II) bei der M 2 fur Bor oder Aluminium steht eingesetzt wird. 

6. Katalysatorsystem gemaB einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB eine Elementorganische 
Verbindung der Formel (IV) und/oder (V) 

30 




(IV) 



(V) 
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wonn 

R 4 und R 5 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine Ci-C4o-kohlenstofThaltige 
Gruppe, insbesondere Ci-C2o-Alkyl, Ci-C2<rHalogenalkyl, Ci-Cio-Alkoxy, C6-C2o-Aryl, C6-C2o-Halogenaryi, Q- 
C2(rAryloxy, C7-C4o-Arylalkyl, C7-C40-Halogenarylalkyl, C7-C40-Alkylaryl, C7-C4<rHalogenalkylaryl sind oder R 4 
kann eine -OSiR3-Gruppe sein, worin R gleich oder verschieden sind und die gleiche Bedeutung wie R 5 haben. 50 
7. Katalysatorsystem gemaB einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB eine Elementorganische 
Verbindung die das Umsetzungsprodukt der Umsetzung mindestens einer Verbindung der Formel (VI) und/oder 
(VII) und/oder (VH[) mit mindestens einer Verbindung der Formel (DC) 

Rf 4 BfXR 7 ) g (VI) 55 
R 2 4 B-X-BR 2 4 (VH) 

R 4 (VIII) 
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(IX) 



10 worm 

R 7 ein Wasserstoffatom oder eine borfreie Ci-C^-kohlenstoffhaltige Gruppe wie Ci-C20-Alkyl, Q-C^-Aryl, C7- 
C4crArylalky, C7-C40- Alkylaryl sein kann, 

R 4 und R 5 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine Ci-Qo-kohlenstoffhaltige 
Gruppe, insbesondere Ci-C^-Alkyl, Ci-C2o-Halogenalkyl, Ci-Cio-Alkoxy, C6-C20- Aryl, Cg-Qo-Halogenaryl, Q- 

15 C2o-Aryloxy, C 7 -C4o-Arylalkyl, C7-C4o-Halogenarylalkyl, C7-C40- Alkylaryl, C7-C4o-Halogenalkylaryl sind oder R 4 

kann eine -OSiRj-Gruppe sein, worin R gleich oder verschieden sind und die gleiche Bedeutung wie R 5 haben, 
X ist gleich ein Element der VI. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente oder eine NR-Gruppe, worin R ein 
Wasserstoffatom oder eine Ci-C2o-KohlenwasserstofFrest wie Ci-C2o-Alkyl oder CpC^-Aryl ist, 
f eine ganze Zahl von 0 bis 3 ist 

20 g eine ganze Zahl von 0 bis 3 ist, wobei z + y ungleich 0 sind, 

h eine ganze Zahl von 1 bis 10 ist, 
eingesetzt wird. 

8. Verwendung des Katalysatorsystems gemaB einem der Anspriiche 1 bis 7 zur Herstellung von Polyolefinen, ins- 
besondere von Homo- oder Copolymeren des Polypropylens. 
25 9. Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen, dadurch gekennzeichnet, daB die Polymerisation in Gegenwart min- 

destens eines Katalysatorsystems gemaB einem der Anspriiche 1 bis 7 erfolgt. 
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